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Pigmentg ranulate 

Pigmentgranulate mit einer mittleren Korngrd&e von 
50 bis 5000 um und einer BET-Oberflache von < 15 m 2 /g, 
enthaltend als wesentliche Bestandteile 

(A) 60 bis 90 Gew.-% mindestens eines Pigments und 

(B) 10 bis 40 Gew.-% mindestens eines nichtionischen 
oberflachenaktiven Additivs auf der Basis von Polyethern, 
und Verfahren zu ihrer Herstellung und zur Einfarbung 
von hochmolekularen organischen und anorganischen 
Materialmen. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bctriffl neue Pigmentgranulate mil einer miltleren KorngroBe von 50 bis 5000 pm 
und einer BET-Ober fi ache von < 15 m 2 /g, welche ais wesentliche Bestandteile 

5 

(A) 60 bis 90 Gew.-% mindesiens eines Pigmenls und 

(B) 10 bis 40 Gew.-% mindesiens eines nichiionischen obcrflachenakliven Additivs auf der Basis von Polyethcrn 
enihalicn. 

10 [0002] AuBerdem beuitYt die Erfindung die Hersiellung dicser Pignienlgranulale und ihre Verwendung zum Einfarben 
von hochinolekularen organischen und anorganischen Materialien. 

[0003] Zur Pigmentierung von fiussigen Systemen, wie Anstrichmitteln, Lacken, Dispersions- und Druckfarben, wer- 
den ublicherweise Pigmenlpraparalionen eingesetzl. die Wasser. orgamsches T,osungsmitte1 oder Mischungen davon ent- 
h alien. Neben anionischen, kationischen, nichiionischen oder amphoteren Dispergiermitteln mussen diesen Pigmcnlpra- 
15 parationen in der Regel weitere Hilfsinittel, wie Eintrocknungsverhinderer, Mitlel zur Erhohung der Gefrierbeslandig- 
keit, Verdicker und Antihauimittel, zur Stabilisierung zugeseizt werden. 

[0004] Es bestand Bedarf an neuen Pignientzubereitungen, die in ihren kolorislischen Eigenschaften und der Disper- 
gierbarkeit den fiussigen Praparationen vergleichbar sind, jedoch nichi die genannlen Zusatze erfordem und leichter zu 
handhaben sind. Durch einfaches Trocknen der fiussigen Praparationen konnen jedoch keine festen Pigmentzubercitun- 

20 gen erhalten werden, die vergleichbare Anwendungscigenschaften aufweisen. 

[0005] In den US-A-4 056 402 und 4 127 422 werden trockene. nichl slaubendc Pigmentzubereitungen fiir wasserba- 
sierende Beschichlungssysieme beschrieben. Diesc Pignientzubereitungen enthalten jedoch neben nichiionischen Dis- 
pergiennitleln als wesentlichen Bestandteil mindesiens 10 Gew.-% wasserlosliche Celluloseether bzw. wasserdispergier- 
bare Polyvinylverbindungen und unterscheiden sich daher von den erfindungsgemaBen Pigmentgranulaten. 

25 [0006] Aus den EP-A-84 645 und 403 917 sind hochkonzentrierte, feste Pigmenlzubereilungen fur die Pigmentierung 
von waBrigen, alkoholischen und waBrig-alkoholischen Lacken und Druckfarben bekannl, die bis zu 30Gew.-% eines 
Addilivs auf der Basis von Unisctzungsproduktcn von niindcstcns zweiwertigen Amincn mitPropylcnoxid und Ethylcn- 
oxid enthalten, jedoch in feinteiliger Form vorliegen. 

[0007] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, feste Pignientzubereitungen bereitzustellen, die sich durch insgesamt 
30 vorteilhafte Anwendungscigenschaften, insbesonderc hohe Farbstarke und besonders leichte Dispergierbarkeit (Einriihr- 
barkeit, "Stir-in") in Anwendungsmedien verschiedenster Art, auszeichnen. 

[0008] DemgemaB wurden Pigmentgranulate mil einer miltleren KorngroBe von 50 bis 5000 urn und einer BET-Ober- 
flache von < 15 m 2 /g gefunden, welche als wesentliche Bestandteile 

35 (A) 60 bis 90 Gew.-% mindesiens eines Pigments und 

(B) 10 bis 40 Gew.-% mindesiens eines nichiionischen oberflachenaktiven Additivs auf der Basis von Polyethern 

enthalten. 

[0009] AuBerdem wurde ein Verfahren zur Hersiellung der Pigmentgranulale gefunden, welches dadurch gekennzeich- 
40 net ist, daB man das Pigment (A) zunachst in waBriger, zumindest einen Teil des Addilivs (B) enthaltender Suspension ei- 
ner NaBzerkleinerung unterwirft und die Suspension dann, gegebenenfalls nach Zugabe der restlichen Menge Additiv 
(B), spruhgranuliert. 

[0010] Weiterhin wurde ein Verfahren zur Einfarbung von hochinolekularen organischen und anorganischen Materi- 
alen gefunden, welches dadurch gekennzeichnet ist, daB man die Pigmentgranulate durch Einriihren oder Schiitteln in 
45 diese Materialien eintragt. 

[0011] Die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate enthalten als wesentliche Bestandteile das Pigment (A) und das nich- 
tionische oberflachenaktive Additiv (B). Sie sind frei von Verdickern, wie Celluloseether, und Filmbildnem, wie Polyvi- 
nylacetaten und -alkoholen. 

[0012] Die mittlere KorngroBe der erfindungsgemaBen Pigmentgranulate liegt bei 50 bis 5000 um, insbesondere bei 
50 100 bis 1000 pm. 

[0013] Die BET-Oberflache der erfindungsgemaBen Pigmentgranulate betragt < 15 m 2 /g, vorzugsweise < 10 m 2 /g. 
[0014] Als Komponente (A) konnen in den erfindungsgemaBen Pigmentgranulaten organische oder anorganische Pig- 
mente enthalten sein. Selbstverstandlich konnen die Pigmentgranulate auch Mischungen verschiedener organischer oder 
verschiedener anorganischer Pigniente oder Mischungen von organischen und anorganischen Pigmenten enthalten. 
55 [0015] Die Pigmente liegen in feinteiliger Form vor. Die Pigmente haben demenlsprechend ublicherweise mittlere 
TeilchengroBen von 0,1 bis 5 pm. 

[0016] Bei den organischen Pigmenten handelt es sich ublicherweise um organische Bunt-, Wei 8- und Schwarzpig- 
mente (Farbpigmente). Anorganische Pigmente konnen ebenfalls Farbpigmente sowie Glanzpigmente und die ublicher- 
weise als Fullsioffe eingesetzten anorganischen Pigmente sein. 
60 [0017] Tm folgenden seien als Beispiele fur geeignete organische Farbpigmente genannt: 

- Monoazopigmenle: 
C.I. Pigment Brown 25; 

C.I. Pigment Orange 5, 1 3, 36, 64 und 67; 
65 C.I. Pigment Red 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 22, 23, 31, 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49, 49:1, 51:1. 52:1, 52:2, 53, 53:1, 

53:3, 57:1,58:2,58:4, 63, 112, 146, 148, 170, 184, 191:1,210,245 und 251; 
C.I. Pigment Yellow 1,3, 62, 65. 73, 74, 97, 151, 154, 168 und 183; 

- Disazopigmenle: 



DE 102 04 304 A 1 



CL Pigment Orange 16, 34 und 44; 

CI. Pigment Red 144, 166, 214, 220, 221 und 242; 

C.I. Pigment Yeliow 12, 13, 14, 16, 17,81, 83, 106, 113, 126, 127, 155, 174, 175 und 188; 

- Anthanlhronpigmenle: 
C.I. Pigment Red 168; 

- Anthrachinonpigmente: 
ClTPigment Yellow 147, 177 und 199; 
C.I. Pigment Violet 31; 

- Anthrapyrimidinpigmente: 
C.I. Pigment Yellow 108; 

- Chinacridonpigmente: 

C.I. Pigment Orange 48 und 49; 

C.T. Pigment. Red 122, 202, 206 und 209; 

CM. Pigment Violet 19; 

- Chinophthalonpigmente: 
CI. Pigment Yellow 138; 

- DiketopyrrolopyiTOlpimgente; 
C.I. Pigment Orange 7 1 , 73 und 8 1 ; 

C.I. Pigment Red 254, 255, 264, 270 und 272; 

- Dioxazinpigmente: 

CI. Pigment Violet 23 und 37; 
CI. Pigment Blue 80; 

- Flavanthronpigmente: 
CI. Pigment Yellow 24; 

- Indanthronpigmente: 

CI. Pigment Blue 60 und 64; 

- Isoindolinpigmcntc: 

CI. Pigmente Orange 61 und 69; 

CI. Pigment Red 260; 

CI. Pigment Yellow 139 und 185; 

- Isoindolinon pigmente: 

CI. Pigment Yellow 109, 110 und 173; 

- Isoviolanthronpigmente: 
CI. Pigment Violet 31; 

- Melallkomplexpigmente: 
CI. Pigment Red 257; 

CI. Pigment Yellow 117, 129, 150, 153 und 177; 
CI. Pigment Green 8; 

- Perinonpigmente: 
C.I. Pigment Orange 43; 
CI. Pigment Red 194; 

- Perylenpigmente: 

CI. Pigment Black 31 und 32; 

C.I. Pigment Red 123, 149, 178, 179, 190 und 224; 

CI. Pigment Violet 29; 

- Phthalocyaninpigmente: 

C.I. Pigment Blue 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:6 und 16; 
C.I. Pigment Green 7 und 36; 

- Pyranthronpigmente: 
C.I. Pigment Orange 51; 
CI. Pigment Red 216; 

- Pyrazolochinazolonpigmente: 
CI. Pigment Orange 67; 

CI. Pigment Red 251; 

- Thioindigopigmente: 

C.I. Pigment Red 88 und 181; 
C.I. Pigment Violet 38; 

- Triarylcarboniumpigmente: 
CI. Pigment Blue 1, 61 und 62; 
CT. Pigmeni. Green 1 ; 

CI. Pigment Red 81, 81:1 und 169; 
CI. Pigment Violet 1, 2, 3 und 27; 

- CI. Pigment Black 1 (Anilinschwarz); 

- CI. Pigment Yellow 101 (Aldazingelb); 

- C.I. Pigmeni Brown 22. 



[0018] Geeignete anorganische Farbpigmente sind z. B.: 
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- WeiBpigmente: 

Titandioxid (C.I. Pigment While 6), ZinkweiG, Farbenzinkoxid; Zinksulfid, Lilhopone; 

- Schwarzpigmcnte: 

Eisenoxidschwarz (C.I. Pigment. Black 11), Eisen-Mangan-Schwarz, Spinellschwarz (C.I. Pigment Black 27); RuB 
5 (C.I. Pigmenl Black 7); 

- Buntpigmenle: 

Chromoxid, Chromoxidhydratgriin; Chromgrun (C.I. Pigment Green 48); Cobaltgriin (C.I. Pigment Green 50); Ul- 
iramaringrun; 

Koballblau (C.I. Pigment Blue 28 und 36; C.l. Pigment Blue 72); Ultramarinbiau; Manganblau; 
io Ultramarinviolett; Kobalt- und Manganviolett; 

Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101); Cadmiumsulfoselenid (C.I. Pigment Red 108); Cersulfid (C.I. Pigment Red 
265); Molybdatrot (C.I. Pigment Red 104); Ultramarinrot; 

Eisenoxidbraun (C.T. Pigment Brown 6 und 7), Mischhraun^ Spinel I- und Korundphasen (C.T. Pigment Brown, 29. 
31, 33, 34, 35, 37, 39 und 40), Chromtitangelb (C.I. Pigment Brown 24), Chromorange; 
15 Cersulfid (C.I. Pigment Orange 75); Eisenoxidgelb (C.I. Pigment Yellow 42); Nickeltitangelb (C.I. Pigment Yellow 

53; C.I. Pigment Yellow 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 und 189); Chromtitangelb; Spinellphasen (C.I. Pig- 
ment Yellow 119); Cadmiumsulfid und Cadmiumzinksulfid (C.I. Pigment Yellow 37 und 35); Chromgelb (C.I. Pig- 
ment Yellow 34); Bismutvanadat (C.I. Pigment Yellow 184). 

20 [0019] Als Beispiele fur ublicherweise als Fullsloffe eingesetzte anorganischc Pigmente seien transparentes Silieium- 
dioxid, Quarzmehl. Aluminiumoxid, Aluminiumhydroxid, Zinksulfid, naturliche Glimmer, natiirliche und gcfallte 
Kreide und Bariumsulfal genannt. 

[0020] Bei den Glanzpigmenten handelt es sich urn einphasig oder mehrphasig aufgebaute plattchenformige Pigmente, 
deren Farbenspiel durch das Zusammenspiel von Interferenz-, Reflexions- und Absorptionsphanomenen gepragtist. Als 
25 Beispiele seien Aluminiumplattchen und ein- oder mehrfach, insbesondere mil Metalloxiden beschichtete Aluminium-, 
Eisenoxid- und GlimmerplaUehen genannt. 

[0021] Als Komponcnlc (B) cnlh alien die crfindungsgcmaBcn Pigmcntgranulatc mindestens cin nichtionisches obcr- 
flachenaktives Additiv auf der Basis von Polyethern. 

[0022] Neben den ungemischten Polyalkylenoxiden, insbesondere Polyethylcnoxiden und Polypropylenoxiden, sind 

30 vor allem Alkylenoxidblockcopolymere als Komponente (B) geeignet. 

[0023] Ganz besonders geeignet sind dabei Copolymere, die Polypropylenoxid- und Polyethylenoxidblocke aufwei- 
sen. Sie konnen wie die ungemischten Polyalkylenoxide durch Polyaddition dieser Alkylenoxide an gesattigte oder un- 
gesattigte aliphatische und aromatische Alkohole und aliphatische Amine erhalten werden, wobei diese Starterverbin- 
dungen zunachst mit Ethylenoxid und dann mil Propylenoxid oder vorzugsweise zunachst mil Propylenoxid und dann 

35 mit Ethylenoxid unigesetzt werden. 

[0024] Geeignete aliphatische Alkohole enthalten dabei in der Regel 6 bis 26 C-Atome, bevorzugt 8 bis 18 C-Atome. 
Als Beispiele seien Octanol, Nonanol, Decanol, IsodecanoL Undecanol, Dodecanol, 2-ButyloctanoL Tridecanol, Isotri- 
decanol, Tetradecanol, Pentadecanol, Hexadecanol, 2-Hexyldecanol, Heptadecanol, Octadecanol, 2-Heptylundecanol, 2- 
Octyldecanol, 2-Nonyl tridecanol, 2-Decyltetradecanol, Oleylalkohol und 9-Octadecenol sowie auch Mischungen dieser 

40 Alkohole wie Q3/C15- und Ci^Cig- Alkohole genannt. Von besonderem Interesse sind die Fettalkohole, die durch Fett- 
spaltung und Reduktion aus natiirlichen Rohstoffen gewonnen werden, und die synthetischen Fettalkohole aus der Oxo- 
synthese. Die Alkylenoxidaddukte an diese Alkohole weisen ublicherweise mittlere Molekulaigewichte M n von 400 bis 
2000 auf. 

[0025] Als aromatische Alkohole eignen sich neben a- und p-Naphthol und deren Ci-C 4 -Alkylderivaten insbesondere 
45 Phenol und seine Ci-Ci2-Alkylderivate, wie Hexylphenol, Heptylphenol, Octylphenol, Nonylphenol, Isononylphenol, 
Undecylphenol, Dodecylphenol, Di- und Tributylphenol und Dinonylphenol. 

[0026] Geeignete aliphatische Amine entsprechen den oben aufgefuhrten aliphatischen Alkoholen. 

[0027] Neben den Alkylenoxidaddukten an diese einwertigen Amine und Alkohole sind die Alkylenoxidaddukte an 

mindestens bifunktionelle Amine und Alkohole von ganz besonderem Interesse. 

50 [0028] Als mindestens bifunktionelle Amine sind zwei- bis funfwertige Amine bevorzugt, die insbesondere der Formel 
H^N-CR-NR'Xj-H (R: CVC6-Alkylen; R 1 : Wasserstoff oder Ci -Ce- Alky 1; n: 1 bis 5) entsprechen. Im einzelnen seien bei- 
spielhaft genannt: Ethylendiamin, Diethyientriamin, Triethylentetramin, Tetraethylenpentamin, Propylendiamin-1,3, Di- 
propylentriamin, 3-Amino-l-ethylenaminopropan, Hex am ethylendiamin, Dihexamethylentriamin, 1 ,6-Bis-(3-amino- 
propylamino)hexan und N-Methyldipropylentriamin, wobei Hexamethylendiamin und Diet hylentri ami n besonders be- 

55 vorzugt sind und Ethylendiamin ganz besonders bevorzugt ist. 

[0029] Vorzugsweise werden diese Amine zunachst mil Propylenoxid und anschlieBend mit Ethylenoxid umgesetzt. 
Der Gehalt der Blockcopolymere an Ethylenoxid liegt ublicherweise bei etwa 10 bis 90 Gew.-%. 

[0030] Die Blockcopolymere auf Basis mehrwertiger Amine weisen in der Regel niittlere Molekulargewichte M„ von 
1 000 bis 40000, vorzugsweise 1 500 bis 30000, auf. 

60 [0031] Als mindestens bifunktionelle Alkohole sind zwei- bis funfwertige Alkohole bevorzugt. Beispielsweise seien 
C2-Cfi-Alkylenglykole und die entsprechenden Di- und Polyalkylenglykole, wie Ethylenglykol, Propylenglykol-1,2 und 
-1,3, Butylenglykol-1,2 und -1,4, Hexylenglykol-1,6, Dipropylenglykol und Poly ethylenglykol. Glycerin und Pentaery- 
thrit genannt, wobei Ethylenglykol und Polyethylenglykol besonders bevorzugt und Propylenglykol und Dipropylengly- 
kol ganz Besonders bevorzugte Alkylenoxidaddukte an mindestens bifunktionelle Alkohole weisen einen zentralen Po- 

65 lypropylenoxidblock auf, gehen also von einem Propylenglykol oder Polypropylenglykol aus, das zunachst mil weiterem 
Propylenoxid und dann mil Ethylenoxid umgesetzt wird. Der Gehalt der Blockcopolymere an Ethylenoxid liegt ublicher- 
weise bei 10 bis 90 Gew.-%. 

[0032] Die Blockcopolymere auf Basis mehrwertiger Alkohole weisen im allgemeinen mittlere Molekulargewichte M n 
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von 1000 bis 20000, vorzugsweise 1000 bis 15000, auf. 

f 0033] Derariige Alkylenoxidblockcopolyniere sind bekannt und im Handel z. B. unter den Nanien Tetronic® und Plu- 
ronic® (BASF) erhal ilich. 

[0034] In Abhangigkeii von dem Anwendungsmedium, in dem die erfindungsgemaBen Pigmentgranulale eingesetzt 
werden sollen, wahlt man Alkylenoxidblockcopolyniere (B) mil unterschied lichen HLB-Werten (Hydrophilic-Lipophi- 5 
lie Balance) aus. 

[0035J So sind fur den Einsaiz in waBrigen, waBrig/alkoholischen und alkoholischen Systemen Alkylenoxidblockco- 
polyniere (B) mil HLB-Werten von etwa > 10 bevorzugt, was einem Ethylcnoxidanteil an den Copolymeren von in der 
Regel > 25 Gew.-% entsprichL 

[0036] Sollen die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate in kohlenwasserstofibasierenden (z. B. mineralol- und xylol- 10 
haltigen) Sysiemen oder Sysiemen auf Nitrocellulosebasis zum Einsatz kommen, so sind Alkylenoxidblockcopolymere 
(B) mil HLB-Werten von etwa < 10 besonders geeignet, was einem Ethylenoxidanteil an den Copolymeren von im all- 
gemeinen < 25 Gew.-% entspricht. 

[0037] Die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate enthalten 60 bis 90 Gew.-%, bevorzugt 70 bis 85 Gew.-%, der Kom- 
ponente (A) und 10 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-%, der Komponente (B). 15 
[0038] Sie konnen vorteilhaft nach dem ebenfalls erfindungsgemaBen Hers tell ungsverfahren erhalten werden, indent 
man das Pigment (A) zunachst in waBriger, zumindest einen Teil des nichtionischen Additivs (B) enthaltender Suspen- 
sion einer NaBzerkleinerung unterwirft und die Suspension dann, gegebenenfalls nach Zugabe der restlichen Menge Ad- 
ditiv (B), spriihgranuliert. 

[0039] Das Pigment (A) kann bei dem erfindungsgemaBen Verfahren als trockenes Pulver oder in Form eines PreBku- 20 
chens eingesetzt werden. 

[0040] Bei dem eingesetzten Pigment (A) handelt es sich urn ein gefinishles Produkt, d. h. die PrimarkorngroBe des 
Pigments ist bereils auf den fur die Anwendung gewunschten Wert eingestellt. Dieser Pigmentfinish muB insbesondere 
bei organischen Pigmenten durchgefuhrt werden, da die bei der Pigmentsynthese anfallende Rohware nicht fur die An- 
wendung geeignet ist . Bei anorganischen Pigmenten, z. B. bei Oxid- und Bismutvanadatpigmenten, kann die Einstellung 25 
der PrimarkorngroBe auch bei der Pigmenisyn these erfolgen, so daB die anfallenden Pigmenlsuspensionen direkl beini 
erfindungsgemaBen Verfahren eingesetzt werden konnen. 

[0041] Da das gefinishte Pigment (A) bei der Trocknung bzw. auf dem Filteraggregat iiblicherweise wieder reagglome- 
riert, wird es in waBriger Suspension einer NaBzerkleinerung, z. B. einer Mahlung in einer Ruhrwerkskugelmuhle, un- 
terzogen. 30 
[0042] Bei der NaBzerkleinerung sollte zumindest ein Teil des im fertigen Pigmentgranulat enthaltenen Additivs (B) 
anwesend sein, vorzugsweise setzt man die gesamte Menge Additiv (B) vor der NaBzerkleinerung zu. 
[0043] Die Spruhgranulierung fuhrt man erfindungsgemaB vorzugsweise in einem Spruhturm mit EinstorTduse durch. 
Die Suspension wird hier in Form groBerer Tropfen verspriiht, wobei das Wasser verdampft. Das Additiv (B) schmilzt 
bei den Trocknungstemperaturen auf und fuhrt so zur Bildung eines weitgehend kugelformigen Granulats mit besonders 35 
g latter Oberflache. 

[0044] Die Gaseintrittslemperatur im Spruhturm liegt im allgemeinen bei 1 80 bis 300°C ? bevorzugt bei 150 bis 300°C. 
Die Gasausuitt.stemperatur betragt in der Regel 70 bis 150°C, vorzugsweise 70 bis 130°C. 
[0045] Die Restfeuchte des erhaltenen FHgmentgranulats liegt in der Regel bei < 2 Gew.-%. 

[0046] Die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate zeichnen sich bei der Anwendung durch ihre hervorragenden, den 40 
flussigen Pigmentpraparationen vergleichbaren, koloristischen Eigenschaften, insbesondere ihre Farbstarke und Bril- 
lanz, ihren Farbton und ihr Deckvermogen, und vor allem durch ihr Stir-in- Verhalten aus, d. h. sie konnen mit sehr ge- 
ringem Energieeintrag durch einfaches Einriihren oder Schutteln in den Anwendungsmedien verleilt werden. 
[0047] Im Vergleich zu flussigen Pigmentpraparationen weisen die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate zudem fol- 
gende Vorteile auf: Sie haben einen hoheren Pigmentgehalt. Wahrend flussige Praparationen bei der Lagerung zu Visko- 45 
sitatsanderungen neigen und mit Konservierungsmitteln und Mitteln zur Erhohung der Gefrier- und/oder Eintrocknungs- 
bestandigkeit versetzl werden miissen, zeigen die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate sehr gute Lagerslabilitat. Sie 
sind hinsichtlich Verpackung, Lagerung und Transport wirtschaftlich und okologisch vorteilhaft. Da sie losungsmittelfrei 
sind, weisen sie hohere Flexibilitat in der Anwendung auf. 

[0048] AuBerdem zeichnen sich die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate durch ausgezeichnete Abriebfestigkeit, ge- 50 
ringe Kompaktierungs- bzw. Verklumpungsneigung, gleichmaBige Kornverteilung, gute Schutt-, Riesel- und Dosierfa- 
higkeit sowie Staubfreiheil bei Handling und Applikation aus. 

[0049] Die erfindungsgemaBen Pigmentgranulate eignen sich hervorragend zur Einfarbung von hochmolekularen or- 
ganischen und anorganischen Materialien jeglicher Art. Fiiissige Anwendungsmedien konnen dabei auch rein waBrig 
sein, Mischungen von Wasser und organischen Losungsmitteln, z. B. Alkoholen, enthalten oder nur auf organischen L6- 55 
sungsmitieln, wie Alkoholen, Glykolethern, Ketonen, z. B. Methylethylketon, Amiden, z. B. N-Methylpyrrolidon und 
Dimethylfonnamid, Estern, z. B. Essigsaureethyl- und -butylester und Methoxypropylacetai, aromatischen oder alipha- 
tischen Kohlenwasserstoffen, z. B. Xylol, Mineralol und Benzin, basieren. 

[0050] Falls der HLB-Wert des in den erfindungsgemaBen Pigmentgranulaten enthaltenen Additivs (B) nicht wie oben 
beschrieben auf den Charakler des Anwendungsmediums ahgestimmt ist, konnen die Granulate zunachst. in ein mit. dem 60 
jeweiligen Anwendungsmedium vertragliches Losungsmittel eingeruhrt werden, was wiederum mit sehr geringem Ener- 
gieeintrag moglich ist, und dann in dieses Anwendungsmedium eingeiragen werden. So konnen z. B. Aufschlammungen 
von Pigmentgranulaten mit hohen HLB-Werten in Glykolen oder sonstigen in der Lackindustrie iiblichen Losungsmii- 
teln, wie Methoxypropylacetai, verwendet werden, um die Pigmentgranulate mit kohlenwasserstoffbasierenden Sysie- 
men oder Sysiemen auf Nitrocellulosebasis vertraglich zu machen. 65 
[0051] Als Beispiele fur Materialien, die mil den erfindungsgemaBen Pigmentgranulaten eingefarbt werden konnen, 
seien genannt: Lacke. z. B. Bautenlacke, Industrielacke, Fahrzeuglacke. strahlungshartbare Lacke; Anstrichmittel, so- 
wohl fur den BautenauBen- als auch -innenbereich, z. B. Holzanstrichmittel, Kalkfarben, Leimfarben. Dispersionsfar- 
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ben; Druekfarben, z. B. OfYsetdruckfarben, Flexodruckfarben, Toluoltiefdruckfarben, Textildruckfarben, strahlungshart- 
bare Druekfarben; Tmten, auch Ink-Jet-Tinten; Colorfilter;.Baustofre (ublicherweise wird erst nach trockeneni Vermi- 
schen von Baustoff und Pigmentgranulat Wasser zugesetzi), z. B. Silikatputzsysteme, Zement, Beton, Mortel, Gips; 
Asphalt, Dichtungsmassen; cellulosehaltige Materialien, z. B. Papier, Pappe, Karton, Holz und Holzwerkstoffe, die 
5 lackiert oder anderweitig beschichtet sein konnen; KlebstofTe; filmbildende polymere Schutzkolloide. wie sie beispiels- 
weise in der Phannainduslrie verwendet werden; kosmetische Arlikel; Detergenlien. 

Beispiele 

l0 Herstellung und Prtifung von erfindungsgemaBen Pigmentgranulaien 

[0052] Die Herstellung der Pigmentgranulate erfolgte, indem eine Suspension von 20 kg (Beispiel 1: 35 kg) Additiv 
(B) und 80 kg gefinishtem Pigment. (A) in einer Kugelmuhle auf einen d 50 -Wert von 0,8 um gemahlen und dann in einem 
Spruhturm tnit Einstoffduse (Casein trittstemperatur 170°C, Gasaustrittsteinperatur 80°C) spruhgranuliert wurde. 

15 [0053] Die Bestimmung der Farbstarke der Pigmentgranulate erfolgte farbmeirisch in der Wei Baufhel lung (Angabe der 
Farbeaquivalente FAE, DIN 55986) in einer wasserbasierenden Dispersionsfarbe. Dazu wurde eine Mischung von je- 
weils 1 ,25 g Pigmentgranulat und 50 g eines wasserbasierenden Prufbinders auf St.yrol/Acry latbasis mit einem WeiBpig- 
mentgehalt von 16,4 Gew.-% (T1O2, Kronos 2043) (Prufbinder 00-1067, BASF) in einem 150 ml-Kunststoffbecher mit 
einem Schnellriihrer 3 min bei 1500 U/min homogenisiert. Die erhaltene Farbe wurde dann mit einer 100 um-Spiralrakel 

20 auf schwarzweiBen Prufkarton aufgezogen und 30 min getrocknet. 

10054] Den jeweils analogen Dispersionsfarben, die mit handelsublichen waBrigen Praparationen der Pigmente herge- 
stellt wurden, wurde der FAE- Wert 100 (Standard) zugeordnet. FAE-Werte < 100 bedeuten eine hohere Farbstarke als 
beim Standard, FAE-Werte > 100 entsprechend eine kleinere Farbstarke. 

[0055] In der folgenden Tabelle sind Einzelheiten zu den hergestellten Pigmentgranulaten (Zusammensetzung, mittiere 
25 KomgroBe d 50 -Wert, BET-Oberflache) sowie die jeweils erhaltenen FAE-Werte zusammengestellt. Als nichtionische 
Additive (B) wurden eingesetzi. 

Bl: Blockcopolymer auf Basis Emylendiamin/PropylenoxidTEthylenoxid mit einem Ethylenoxidgehalt von 
40 Gew -% und einem mittleren Molekulargewicht M n von 12000 
30 B2: Blockcopolymer auf Basis Ethylendiamin/Propylenoxid/Ethylenoxid mit einem Ethylenoxidgehalt von 

40 Gew.-% und einem mittleren Molekulargewicht M n von 6700 

B3: Propylenoxid/Ethylenoxid/Blockcopolymer nut zenu*alem Polypropylenoxidblock, einem Ethylenoxidgehalt 
von 50-Gew.-% und einem mittleren Molekulargewicht M n von 6500 

35 
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Bsp . 


Pigment 


(A) 




Additiv (B) 


d 5 o I^m] 


BET [m 2 /g] 


FAE 


1 


C.I. 


P. 


Y. 


42 


Bl 


330 


4 


110 


2 


C.I. 


P. 


Y. 


74 


B3 


270 


2 


108 


3 


C.I. 


P. 


Y . 


138 


33 


280 


1 


105 


4 


C.I. 


P. 


Y. 


184 


Bl 


300 


1 


105 


5 


C.I. 


P. 


R . 


101 


Bl 


320 


4 


107 


6 


C.I. 


P. 


R. 


112 


Bl 


330 


1 


106 


7 


C.I. 


P. 


R. 


122 


Bl 


280 


2 


106 


8 


C.I. 


P. 


V. 


19 


Bl 


270 


1 


108 


9 


C.I. 


P. 


V. 


23 


Bl 


290 


1 


108 


10 


C.I- 
15:2 


P. 


B . 




B2 


300 


3 


109 


11 


C.I. 
15:3 


P. 


B. 




Bl 


300 


8 


105 


12 


C.I. 


P. 


G. 


7 


Bl 


280 


1 


107 


13 


C.I. 


P. 


Bk 


. 7 


Bl 


310 


5 


108 



60 

Patentanspruche 

1 . Pigmentgranulate mit einer mitderen KorngrbBe von 50 bis 5000 urn und einer BET-Oberflache von < 15 m 2 /g, 
enthaltend als wesenthche Bestandteile 

65 (A) 60 bis 90 Gew.-% raindesiens eines Pigments und 

(B) 10 bis 40 Gew.-% mindestens eines nichtionischen oberflachenaktiven Additivs auf der Basis von Polyet- 
hern. 

2. Pigmentgranulate nach Anspruch 1, die als Komponente (B) Alkylenoxidblockcopolymere enthalten. 
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3. Pignteni.granulat.e- nach Anspruch 1 oder 2, die als Komponenle (B) Alkylenoxidaddukte an Amine oder Alko- 
hole enthallen. 

4. Pigmenigranulatc nach den Anspriichen 1 bis 3, die als Komponente (B) BLockcopolymere enthahcn, die durch 
sequenticlle Polyaddition von Propylenoxid und Eihylenoxid auf mindestens bifunklionelle Amine oder Alkohole 



5. Verfahren zur Hersiellung von Pigmenlgranulaten gemaB den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnei, daB 
man das Pigment. (A) zunachst in waBriger, zuinindcsi einen Teil des Addiiivs (B) enthaltender Suspension einer 
NaBzerklcinerung unterwirft und die Suspension dann, gegebenenfalls nach Zugabe der restlichen Menge Additiv 
(B), spruhgranulierl. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnei, daB man die Spruhgranulierung in einem Spruhiurm mil to 
Einsioffdiise durchfuhrt. 

7. Verfahren zur Einfarbung von hochmolekularen organischen und anorganischen Materialen, dadurch gekenn- 
zeichnei, daB man Pigmenigranulatc gemaB den Anspriichen 1 bis 4 durch Rinriihren oder Schutlcin in diese Mate- 
rialien einiragl. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnei, daB man Lacke, Ansirichmiltel, Druckfarben, Tinten, Bau- 15 
sloffe und cellulosehaliige Systeme einfarbt, die als flussige Phase Wasser, organische Losungsmiltel oder Mischun- 

gen von Wasser und organischen Losungsmitteln enthallen. 



erhalten werden. 
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